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Ctljemtfdie Uutcrf ucfnntfl 

bei 

onf ber jjerrfcfyaft SHeidjenau 

»örköinmenbftt tJLarfVö. 



§. i. 

9Iuf ber ^errf^aft KeidjenaU/ ©einer Cfjrceffenj bem #ertn 
Staat«* unb ©onfetenj * SKinifter, granj 9Jnton, ©rafen »on &oto* 
»»rat gehörig, rourbe »on bem bortigen gorßmeiflet ^etjt beim 
2)urd)graben einet ©ectionilinie auf einem febt b°b <n fünfte bei 
bercalbeten ©ubetengebirge«, treldje« bie £>errfd)aft 3?eid)enau in 
bet Steife burdffdjneibet, — ein Scrfiager »on beinahe 6 3od) 
Sladje cntbecft, unb ein au« bet Siefe »cn 8' genommene« ©tücf 
jut Untcrfudjung eingefcfjicft. @ben fo ^atte bet £etr 2Birtbfd)aft«* 
ratb 5pitfa bie ©efättigfeit, groben »on biefem Sorfe mit jufom* 
men ju laflfen- 



§. 2 . 

Sfeufiere S efc^a ff e nfjei t. 

®a« »ierecfige ©tücf t»ar braunfcjjroatj, fünfte ficb trocfen 
an; roat fafl geruc^to«, au$ trenn ei angehaucht trurbe; beinahe 
gefcbmacfio«. 

@« roat ein ©emenge »on »erfc&iebenen »egetabilifcben Spelten, 
beten ©ftuftut tf;ei(« noch fenntiid), tf;eiti fdton unfenntlid) getoor* 
ben rcar, untermengt mit etbigen ©tücfdjen, tfjeili Heineren, tfieiii 
größeren ©anbförnern; t»at beim Aufheben mit bet Spanb »erhalt* 
nijjmäßig ntdjt leicht. 

3n ganjen ©tücfen fchtramm et auf bem SGBaffer, bejfen Jem: 
peratur -f- 9° 39. t»at, burd) btei Sage, unb roat übet unb übet 
mit fe§r feinen Suftbläidjen beberft. 

1 ' 



Digilized by Google 




4 



©ut jerrfeben mit tefiiflirtem SSaffer jufamtnenge brachl , fiel 
(in Zheil ju Boten , tec antete fchroamm taten, unt jrear betrug, 
tem Slugenfcheine nach ju urteilen, ter ju Boten liegente Zheil 
brbeutent mehr, al« ter im SSaffer fcfimfmmente. 

2>arau« fdjeint ted) offenbar Ijeroorjugc^en, tag ter Zorf 
nicht fpeciftfh leister, fontern eigentlich fpeciftfc^ fehlerer ftp, 
all SBaffer. 

SSenn ih« Sintere *) fpecififch leichter al« SSaffer gefunten haben, 
fo bürfte tiefe« »ieflefcht tem UmfJante jujufchreiben fepn, tag fie 
mit ganjen ©tücfen arbeiteten, in teren 3*»if<henräumen Suft #or* 
ganten toar, tie ibn fpecififch leichter machte; oter bei fein gecie* 
benen nicht lange genug warteten, bi« alle Suft, welche oft feht 
hartnäefig anhängt, entwichen war. 

2>ag tem rofrilich fo fep, h«be id) in ter Zhat 9 «fehen. ®enn 
all jwei Zorffiücfe mehrere Zage im SSaffer, beffen Zemperatur 
8 bi« 10° 3?. betrug, geblieben waren, fai? ich fie entlieh auf ter 
Oberfläche nicht mehr, unt all ich &a« SSaffer abgog, fant ich fie 
am Boten liegent. $arau« folgt nothwenbig, tag ber • — wenig* 
flen« ter oon mir unterfuchte — Zorf fpecififeh fchrcerer Ifl, all 
SSaffer, unt bei ihm ganj rin ähnliche« Verhalten Statt finte, 
wie bei ter Hohle, welche anfang« auch auf tem SSaffer fchmimmt, 
fpater aber, wenn turch ta« eingebtungene SSaffer äße £uft au« 
ten 3 >Q Sfc^enräutnen aulgetrieben worben, ju Boten faßt. 



§. 3 . 

©h< m *f<he« Verhalten. 

©t machte feuchte« blaue« Salmulpapier bei unmittelbarer 
Berührung nach einiger 3cit roth- 

Stuf einem ipiatinlßffel , oerbreitete ffch ter eigenthüm* 
liehe Zerfgeruch, oerbrannte bann mit f)tün leuchtenber glamme, 
tie rücffiäntige Hoble glühte lange anhaltent fort, unt nach &*«# 
©inäfchern blieb ein grauer, mit rötlichen fünften gemengter 
SMcfflanb. 



§. 4 . 

Ziefiiflirte« SSaffer #en +10° SJ. turch 24 Stunten mit 
Zorf in ©inwtrfung gelaffen, färbte fiel) wohl etwa«, aber feht 

*) Skrgletche SJoggenborff« Slnnalen btr ‘Pbpfil. 23. 11. Safjrgang 
1827 . ®. 217 . 
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fchwach flelbftct», unb hatte einen etwa«, obwohl fe^c wenig bitter* 
litt)«, jufammenjiehenben ©efchmacf angenommen. 

©laue« ?afmu«papier blieb unoeränbert. 

©atjfaurer ©arpt brachte feine ftc^tbare SerSnberung $er»er. 



©alpeterfaure« Silber 


bto. 


bto. 


bto. 


Äleefaure« Simmoniaf 


bto. 


bto. 


bto. 


£ p b r o t h i o n fau r e « Simmoniaf 


bto. 


bto. 


©chwefelfaure« ©ifenojrpbul 


bto. 


bto. 


Äohlenfaure« Äali 


bto. 


bto. 


bto. 



Sßit beüiHfrtem ©affet g e focht, gab ber Sorf eine licht wein* 
gelbe glüffigfeit. Sie war beinahe geruchto«. 



2>er ©efchmacf berfelben war nur etwa« ^erb unb fe^r fchwach 
jufammenjiehenb. ©laue« Safmuäpapier wutbe nur fe^r fchwach 
unb nach oftmaliger ©Überholung gerottet. 

©aljfaurer ©arpt bewicfte feine fichtbare Beränberung. 



©alpeterfaure« ©ilber 


bto. 


bto. 


Äleefaure« Simmoniaf 


bto. 


bto. 


$pbrothionfaure« Simmoniaf 


bto. 


bto. 


Schwefelfaure« @ifeno;pbul 


bto. 


bto. 



jfo^lenfaure« ffaü »erurfachte nur eine etwa« bunflere gar* 
bung ber glüffigfeit, ohne fie ju trüben. 

©chwefelfaure« Äupferammoniaf färbte bie glüffigfeit 
grünlich, trübte ffe anfang« nur fchwach; hoch fah man halb 
grünliche glocfen am ©oben. 

Schwefelfaure« Äupfet feine flc^tbare Beränberung. 
©alpeterfaure« Siel ebenfo. 

Salpeterfaureö 3inf ebenfo. 

Slrfenfaure« Äali ebenfo. 

Mach 24 ©tunben. 

©aljfaurer ©arpt blieb ohne ffleränberung. 

Salpeterfaure« Silber war rfithlich braun gefärbt, unb in 
ber glüffigfeit fchwammen leichte rbthltche glocfen. 
Äleefaure« Simmoniaf nicht« bemerfbar. 

Schwefelfaure« (Sifenorpbul, wenige am ©oben beftnbliclje 
bräunliche glocfen. 

Rohlenfaure« Äali, ohne Beränberung. 

©chwefelfaure« Äupferammoniaf. Slm ©oben waren h®u* 
figerr lichtgrüne glocfen (Mieberfchlag). 

©chwefelfaure« Äupfer. ®ie glüffigfeit war fehr fchwach 



Digitized by Google 




6 



grünlich gefärbt unb am ©oben be« ®cfäfje« fchwatnmrn 
bräunliche glocfen. 

©alpeterfaure« Siel. 3)ie ^-lüffigfeit trat ungefärbt/ aber 
an Sofcen ein bräunliche« SMagma. 

©alpeterfaure« 3inf feine fichtbare ©eränberung. 
Slrfenfaurc« ftall ebenfo. 

$>iefe Serfuche beweifen hinlänglich, baf ba« SEßajfer aud bem 
Sorfe nichts anbete« aufgelöfl unb aufgenommen habe , al« eine 
fehr geringe SDienge einer erganifchen Subfianj, bie tficii« trie 
Quellfäure, t£;eiU wie Queltfahfäure, ti;cü« wie tpumu«* 
fäure reagiere, unb berjfürje «egen in ber $o£ge a(« £umuS* 
fäure bezeichnet würbe. 

§• 5 . 

Ilm ben SSaffergetyalt be« lufttrocfenen Sorfe« ju ftnben, 
würben 20,0 ©rammen beSfelben fo lange bei ber£i£e be« fechens 
ben SGBajfer« getroefnet, bi« feine ©ewichtiabnahme mehr flattfanb. 
©« blieben 17,875 ©rammen jurücf, wotnach ber SBafferge« 
halt 8,125 ©rammen, unb in 100 ©ewichtitheilen 10,625 
betragt. 

93on bem fo getroefneten ££orfe würben nun 5,00 ©rammen 
in ber ipiatinfchale »oHflänbig eingeäfchert. 

®ie 91 f che war locfer, grofentfteil« roth von ©ifenoppb, bocf> 
aber mit ©rau gemengt unb enthielt mehrere glänjenbe fünfte, 
S^eilcbeu oon ©(immer. 

®er Sücfflanb (Slfche) wog l,S6l ©rammen, folglich enthalt 
ber Sorf in 5 ©rammen 3,689 ©rammen »etbrennllche ©ubfian» 
jen, unb 100 Steile be« nach ber oben angegebenen 9lrt getroefneten 
Sorfe« enthalten 72,78 verbrennliche ober in 100 

©ewichtstheilen be« lu fttroef e nen 2orfe« finb beren »orhanben 
65,052. 



§. 6 . 

$er rötliche Kücffianb — i,36l ©rammen würbe mitSIlfoljol 
#on 0,850 ©igengewfdjt übergoffen unb erwärmt, ber flar abge* 
gojfene 2Ufot)ol war ungefärbt unb reagirte nicht alfalifeh, aber auch 
nicht fauer. 

Sßachbem bie alfoholifche glüffigfeit abgegojfen war, würbe ber 
Sücfflanb getroefnet, geglüht unb gewogen, ©r hat 0,008 ©r. an 
©ewict)t verloren, welche alfo ber Sllfohol aufgelöfl h flt - 3« 100 
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©ewldftstheiten Slföe flnb alfo 0,588 im ronffrigen Sllfe^ot löslidjet 
Steile »or^anben.’ 

2>er Mücfflanb würbe nun ebenfo mit beflißirtem SSaffer Je* 
fcanbflt. 

$ie Söfung blieb ungefärbt unb reagirte ebenfalls webet fauer 
nod) atfalifdj. 

2)aS SSaffer ^at felbft nad) bem ©rwärmen fe$r wenig auf* 
genommen, nämlich nur 0,002 ©rammen. 

A. $ie wäfferige Söfung 
»erhielt ftd) gegen SReagcntien wie folgt: 

1. ©alpeterfaureS ©ilberoppb Bewirfte feine S3eränbe* 
rung, eS ifi atfo fein faljfaures, fein folflenfaureS, unb fein p^oS* 
phorfaureS, im SSaffer lösliches @atj jugegen. 

2. ©alpeterfaurer Sarpt gab eine weife Srübung, 

welche auf »on ©alpeterfäure nicht eerfdjwanb; eS ifl fomit 

bie ©egenwart »on Sdjmefetfäure erwiefen. 

8. Äalfwaffer gab feine SSeränberung ju erfennen. . 

4. ÄleefaureS Slmmoniaf erjeugte eine weife Srübung, 
einigermajfen entfprechenb jener burd) ben falpeterfauren ®arpt 
(Salferbe). 

©in S^eil ber Söfung würbe jur Srocfenheit abgebampft, mit 
wenig SSaffer übergoffen, unb bie fonjentrirte gtüffigfcit oom un* 
toSlidjen 3?ücffianbe getrennt, unb mit ^latindjlorib »erfefct, 
wobei fie jebcd) ungetrübt blieb. "Dann würbe fie jur Srocfenlfeit 
abgebampft, unb mit einigen Stopfen wäjfrigen SllfoljolS oerfefct, 
wobei ein jiemtidj häufiger Kücffianb jurücfbticb, bet dtrongeib 
unb Sfa li «Spiatinfalj war. 

B. 25te atfo j)o lifdje Söfung 
würbe ebenfalls jur Srocfenheit abgebampft, ber Sfücffianb in weni* 
gen Sropfen SSaffer gelöfi unb mit faljfaurem ipiatinnatron werfest, 
woburd) jeboch fein 5Kieberfd)lag erfolgte. SIber jur Srocfenffeit ab* 
gebampft unb mit wäffrigem Sltfetfol bel;anbelt, blieb ein citrongel* 
ber, unlöslicher Kücfflanb, bet ebenfalls Äaliplatinfalj war. 

2)er wäffrige Sllfojjol lj Jt aufgenommen .... 0,008 

®aS SSaffer 0,002 

3ufammen atfo . . 0,010 

$arin waren alfo sorffanben: 6ch wefelfäure, Jfali unb 
Statt, alfo f<h we felfaureS Stall, unb fd) wefelfaurer 
Äalf C@bpS). 
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Hu« 100 @ewi(ftt«tfteiten Stfcfte würbe nun SBajfer aufneftmen 
(i,36i : 0,010 = ioo : X) 0,734 folget ©ewicftutfteite. 

C. 3)t t im SSaffer unb Htfoftot unt8«ticfte Sücfflanb 

= i,39l ©rammen würbe roieter^oCt unb fo langt mit concen* 
tritt« ©aljfäure in ber ipiatinfcftale gefocftt, bi« jicft bie göfung 
nicftt meftr gelb färbte, ber SKürfflanb eint weife garbe angenom* 
men ftatte unb som eifenorpbe nicftt« meftr ju feften war. 

D. ®et in SBaffer, Htfoftol unb ©aljfäure unauflb«» 
tiefte SRücffianb 

würbe nun ifttr mit beflillirtem XSajfer au«gewafcften, getroefnet, 
geglüftt unb gewogen. 

6t wog 1,168 ©rammen. 25ie ©al jfäure ftat atfo 0,189 
©rammen aufgelcft. 

2>et in ®at jfäure untö«ticfte Slücfftanb iji, naeftbem er au«< 
gewafeften würbe, gegliiftt worben, unb beftielt fein ©ewieftt 
1,162 ©rammen. 

©r war weif unb mit sieten weifgtänjenben ©t(mmerbtätt= 
tften gemengt; er befianb übrigen« au« feiner Älefeterbe unb 
grbferen Ouarjfbrnern. 

93er bem £btftroftre gab er mit $Jfto«pftorfatj ein ungefärbte« 
©tafl mit Äiefelffelett , fofttenfaure« «Ratron unb Porar biieben 
ebenfall« ungefärbt 

®ie glamme würbe nicftt gerätftet, atfo fein Citfticn sorftan» 
ben (im @timmer) k 

E. 23le fatjfaure Sluftfifung 
»orffefttig jur Srocfene abgebampft, gab eine orangegetbe 9J?affe, 
welcfte an ber £uft geucfttfgfeit anjog unb jerflof. 3»» SBaffer töflc 
fte fteft soHflänblg auf unb gab eine getbe glüffigfeit Sic würbe 
mit ftpbrotftionfaurem Hmmontaf serfeftt, wobureft tin 
ftäuftger feftwarjer Mleberfcftlag entfianb. 

®io som feftwarjen fttieberfefttag abfrltrirte glüffigfeit würbe 
mit falpeterfaurera Sarpt auf ^3fto«pftorfäure geprüft; e« ent» 
flanb aber feine Trübung, um fo weniger ein SRieberfcftiag , wa« 
beweifl, baf aurft fein in ©aljfäure auflö«licfte« ^Jftoepftat, fotglicft 
aueft feine ipftoepftorfäure sorftanben ifl. 

J'ec bureft ftpbrotftionfaure« Slmmonlaf entflanbcne 
feftwarje SRieberfcftlag würbe auf SKangan geprüft, inbem ein 
$fteil mit ©atpeter auf einem ^Jlatinlbjfel mittetß be« Cötftroftr« 
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gefcßmotjen beim (Srfatten eine grüne Waffe gab, fomit atfo bie 
©egenwart »on OTanganorpb bargetljan. 

Der übrige Dtfeit be« SRieberfötage« war Sdjwefeteifen unb 
etwa« Xfconerte. Die Dorfafdje enthält bem ©efagten ju gotge: 
Sdiwefelfäure, Äati unb Salt, alfo f^roefelfaure« Sali unb fctywe* 
felfauren Salt ober ©pp«. 

©tfenoppb, Wanganoppb, Dfjonerbe, Äiefeterbe, ledere t&eit« 
fein jertlfeitt, t£eil« in größeren Sörnc^en ober Stücfen al« Sjnb. 

§. 7. 

Ul berfidfttidje 3ufatnmenfle(tung be« bi«f)er ©e. 
funbenen. ©« würbe atfo in §unbert @ewld)t«t£eiten be« an 
ber 8uft getrocfncten Dorfe« gefunben: 

©affer 10,625 

Dorf 89,375 

100,000 

Der bei ber f>f(se be« fodfenben ©affer« getretfnete 
Dorf enthält in 100 ©eroidtföi^eiten 

93erbrenntid)e Stoffe ........ 72,78 

Unoerbrenntlcße Dielte . 27,22 

100,00 

gotgtidj befielen 100 ©ewfdjtstyeite be« (nfttrocfnen Dorfe« au« 

©affet 10,625 

©erbrenntidjen Stoffen . 65,052 

Un#erbrennlicl)en D^eiten 24,323 

100,000 

3n 100 ©ewic§t«ttfeltrn be« unoerbrenntfctyen Sucfflanbe« 



(8lfc$e) flnb 

im ©affer Iö«lid> ......... 0,733 

in Satjfäure auftöätidi ....... 13,887 



in beiben unauflöslich ..... ♦ ♦ 85,378 

100,000 

Der im ©aff er lö«lldje D$e(t bet SHfc^e (0,735) befielt 
au« fdjwefelfautem Äati unb fc^wefetfaurem Äatf (®pp«). 

Der ln ©aljfäure auflöäliche D^eit (13,887) au« biet 
©ifenoppb, fe$r wenig Wanganoppb unb wenig Dffonerbe. Der im 
©affer unb in ber Saljfäure unauflösliche D^eit befielt tfjeit« au« 
fein jertßeüter Stiefelerbe, ttfeils au« größeren ©anbförnern unb 
tlfeit« au« ©limmerblättchen. 
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Mm ben SSerth be« Scrfe« mit noch mehr SuöectaffigPeit au«* 
jumitteln, würbe nodj »ine Steige »on SBerfuchen »orgenouimen, 
unt) i)ieju abftd)tüd) ein jiemlich gleichartige« 0tücf auSgefuchf, 
währenb bei ben »origen Q3erfud}en abfiditlich ein fclche« @tüc? ge* 
nommen würbe, an welkem fchcn bern äufjern Slnfehen nach un * 
gleichartige Zl)tih unb Steinchen bemerfbar waren. 

§. 9 . 

10 ©rammen be« lufttrorfenen Sorfe« würben ber trocfenen 
2>efHltation unterworfen, welche in einer gläfernen SRetorte 
mittelfl ber SSeingeififlatnme »orgenommen , unb etwa nach 5 /* 
©tunben beenbigt würbe, atfo al« eine fchneKe SSerfohluitg ju be* 
trad)ten ifl, wobei mir $err Sol;ann geller, $oftor bet Sf)emie, 
fo wie bei ben übrigen Slrbeiten fel;t bereitwißig £ilfe leifiete. 

Suftig e iprobufte. 

3uerfl entwich bie atmofphärifdje 8uft au« bem 9lpparate, bann 
!am eine 8uftart, bie 
Äalfwaffer trübte, 

blaue« Safmuäpapiet rhthete, welche« aber beim Srocfnen 
feine blaue garbc wieber erhielt, unb in bet 
brennenbe Sorper erlofchen; alfo Sohlenfäure war. 

®ann folgte eine Suftart, in ber brennenbe Äörper ebenfalls 
erlofchen, bie fid) aber babei entjünbete, unb mit bläulicher flamme 
brannte, alfo ftohlenoppbga« war. 3uwei(en war bie glamme 
heß unb leuchtenb, wa« auf Äohlenwafferfloffga« beutet. 

$er ©eruch ber entweichenbcn üuftarten mahnte wohl entfernt 
an ^3^oöp> ^orroafferfloffgaö, wa« aber wegen be« flauen 
branbigen ©eruche« mit Sefiimmtheit nicht auSgefptodjen werben fonnte. 

glüffige 3) efHllation«*^5rob uf te. 

2>a« waffrige $eflißat wog 8,030 ©rammen, roch ftarl bran* 
big, befianb au«3Sa|fer, branbiget ©ffigfäute unb bran* 
bigem £>el, retbete blaue« gafmuspapier flarf unb bleibenb. 

Um ju erfahren, ob fich nebfl ben genannten $efiißationS* 
probuften nicht auch noch Slmmoniaf gebiibet habe, ber 2orf 
fomit 9ljot, ©ticffloff enthalte, ober nicht, würbe bie erhaltene glüf* 
figfeit bi« jur fchmierigen ©onftfienj abgebampft, ber SRücfflanb in 
einem Selchgläschen mit Sle^taU übergojfen unb ein in ©alj* 
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fäure getauchte« ®la4fiäbchen In He SRafje gebraut; worauf ficfj 
ft$r balb bid>te weifte Sßebel jeigten. 

2 !ud) mittet^ befi ©erudjeS tonnte tnan Slmmoniaf wahr* 
nehmen; entlief) blieb gar fein 3 weifel mehr übrig, al$ feuchtet, 
in tiefe ®auipfe gehaltene«, roth«« ?afmu«papier (ich balb unt 
beutlid) blau färbte. 

®iefe S3etfuche beweifen offenbar, baff in tem ®efliHate aud) 
Slmmoniaf »orhanben war, jwar nidjt frei, aber mit Sffigfäure 
»erbunben, alfo aU effigfaure« Slmmoniaf, woturd) aud) 
bet Sljotgehalt te« Sorfe« hinlänglich nachgeroiefen erfdieint. 

®ie jähflüffige, th««rartige ORaffe wog 1,830 ©rammen. 



Sol)le in ber SJetorte. 



211« feine Suftart unt fein flüjftge« ®efHHat mehr jum 93or* 
fc^ein fam, ^ictt man bie Operation be« 33crfoljlen« für beenbigt, 
unb weg, um ta« Slnjietjen »on geuefitigfeit ber Sohle >u ser* 
hinbern, bie noch warme 9?etorte famrnt ben Sohlen, teerte bie 
Sohlen aus ber Retorte au«, unb wog leitete roieter. ®ie 
©ewicfit« *®ijferenj beiter SJägungen 90 b ta« ©ercicht ber Sohle 
= 4,150 ©rammen. ®ie 10 ©rammen Sorf haben fomit bei 
ber troefenen ®cfiiHation ober ber fdjneßen Sßetfohlung gegeben: 

$h««ewnffer 3,030 

®h«« c ........... 1,530 

Scl;£e 4,150 

luftige iprcbufte i,S9o 



10,000 

®ah«r 100 ©ewid)t«theile tiefe« Sorfe« geben: 



Sho«wapr . so, 3 

$h«r ........... 15,0 

Sohl« ........... 41,5 

©afe 12,9 



100,0 

Ober auf eine anbere SiJeife*) auSgebrücft: 



Sohle 41,5 

®efiiflate 45.8 



Suftarten .......... 12,9 



100,0 



*) SBergfeuhe fiampabiu«. Uiber fäthfifche Xorfarten in Grrbntann’« 
Sournal für technifche e&cmie. 33. 1 . 250. 
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•§. io. 

Um Pen eigentlichen Äo^trnge^att mit ©ctuifr^eft ju ermit* 
teln, »urPen obige 4,180 ©rammen Äople in einem ^latinupdl« 
cpen fo tange über Per ©eingeifHampe (8 StunPen) geglüht, biß 
Paß ganje in eine rötplicpe 'Kaffe umgercanPett toar, unP beim 
»eitern ©lüpcn feine ©ewichtßabnapme mepr bemerft »erben fonnte. 

Um Paß Slnjiepen oon geucptlgfeit »aprenP Peß Slbfüplenß 
unP ©a'genß, wenn auch nicht ju »erpfnPern, Pech aber unfchäPltcp 
ju macpen, »urPe Paß ©anje fammt Pem Schäfchen" noch peifi <*uf 
Pie ©age gebracht, unP fcpneU außtarirt; plerauf hi* r&t^tidje 
Slfcpe auß Pem ©djatchrn entfernt, unP Per PaPurcp entflanPene 
©ercicptßoerlufl mit ©ercicpten erfept, unP Pabei gefunPcn, Paß 
Pie SIfdje 1,0075 ©rammen rcog. 

f>ierauß ergibt fiep alfo, Paß in Pen obigen 4,15 ©rammen 
Jfwple eorpanPen »ar, an 

eigentlicher Äople . 3,1485 

erPigen, unoerbrennlichen Speilen . . . 1,0075 

3ufammen . 4,1500 

$iefem nach gehalten {ich Pie obigen Siefultate Peß Seflida* 
tionß« unP 93erfcplungß»rrfucpeß eigentlich fo. 

2)ie 10 ©rammen Sorf geben: 

Speerroaffer ...» 3,030 ©rammen 

Speer 1,53 — 

eigentliche ffopte ■ . . 8,1425 — 

erPige unoerbrennlicpe Xpeile .... 1,0075 — 

gafige IJJroPufte ....... . 1,29 — 

10,000 ©rammen. 



§. 11 . 

3« Pem ritplicp gelben IHücfßanPe (eigentlich lepmgelb ju 
nennen) bemerfte man »iele glänjenPe ©tücfchen, »etepe nieptß 
anPerß alß ©limmerblättcpen »aren. Um Pie 

A. im ©affer Idßficpen Stoffe 

ju ftnben, »urPe Piefer KücfßanP mit fepr wenig Pe(iillirtem ©aflfer 
übergofien, um eine concentrirte 2öfung unP Peutlicpe IReaftion ju 
erhalten; aber Pie $lüfftgfeit veränPerte »eher blaueß noch 
rot peß Uafmußpapier, reagirte alfo »eher fauet noep alfalifcp. 
©ar faß gefcpmacfloß. 
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©aljfaurer ©ar pt brtvicfte eine flarfe Srübung , Me 
burch Saljfaure nicht mehr srrfchwanb , unb tvobri fleh auch feine 
Suftentwicfelung bemerfen lief. 

©alpeterfaureS Silber serurfacljte gar feine 93erän* 
berung. 

Sto^lenfaureä ff all seranlafte eine fchwache Srübung. 

ÄleefaureS Äali eine Srübung, welche mir ber burch fatj* 
fauren Sarpt einigermaßen im ©erhaltniße ftanb. 

ffatfroaffer bewirfte gleich feine Q3eränberung , aber nacf> 
10 ©linuten etwa bemerfte man an ber Oberfläche weife §locfd)en, 
bie fid) allmä^lig in ber glüßigfeit abwärts setbreiteten, unb fte 
trübe machten. 

3)aS als ©egenprobe barneben geflellte blofe ffalfwaßer jeigte 
wcl;l aud) an ber Oberfläche balb ein fchißernbeS Häutchen, aber 
es fehlte bie nach abwärts ftcf> oerbreitenbe Srübung; was bähet 
berechtigt, bie obigen glocfchen für auSgefchiebene SRagnefia ju 
halten. 

$ 9 brothionfaure£ Slmmoniaf lief bie gluffigfeit un* 
Seränbert. 

3)ie son obigen Seaftionen übrig gebliebene fiöfung würbe 
nochmals jut Srocfenheit abgebampft, mit wenig SBaßer aufgenom* 
men, unb mit fpiatindflorib seefest, wo fogleich ein gelber 
ülieberfchlag entflanb. Stuf einem gläfernen Schälchen bei gelinber 
SSärrne jur Srocfenheit abgebampft, bilbeten fid) am ©laSfchälchen 
umher fRinge, an tenen einige nabelförmige ffrpfiällchen bemerft 
würben, bie, ba bas ©anje einige Sage auf bem warmen Stuben« 
ofen flehen blieb, ;u oerwittern anfingen , was befonterS an bem 
cberfirn Singe beutlich bemerft werben fonnte. fWtt wenig SBaßer 
übergoßen, blieb ein citrcngelber Sücffianb. ffalin* spiatin» 
ch l o r i b. 

2)fe gelbe 0°n überfchüßigem ^Jlatinchlorib gefärbte) glüßig* 
feit trennte man son bem gelben Sücfflanb, serbampfte fte jur 
Srocfenheit Cjog geuebtigfett an unb jerßof an ber £uft), glühte 
fie aus, um baS überfchüßige ^Jlatinfalj ju jerfehen, jeg ben ge* 
fchwärjten Sücfßanb mit SDSaßer aus, ßltrirte, serfeffte mit foh* 
(enfaurem Slmmoniaf, wo fogleich ein weifet Sieber* 
fchlag entflanb, bet fohlenfaure fflagnefia war, bampfte 
neuerbingS jur Srocfenheit ob, glühte fd)wach, um baS überfchüßige 
fohlenfaure Slmmoniaf unb baS gebilbete faljfaure Qtmmontaf ju 
serfl üchtigen , wufch ben Kücfflanb mit wenig SBaßer aus, fammelte 
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bie jurütfblelbcnbe folflenfaure Kagnefla auf einem &lfter , unb ließ 
bi« filtrirte glüffigfeit abbampfen, wobei fid) mehrere ©atjringe 
bilbelen, bie nad) 84 ©tunbcn fcßon im SBerwitterungßprojcffe be» 
griffen waren. Siocbuialu aufgelöfi unb langfam abgebampft, bilbe* 
ten fld) nabeiförmige Äipfiatle, welcbe nad) 84 ©lunben fcßon 
wieber ju oerwittern anfiengen. 35a nun alle anbern Safen ent» 
fernt waren, fo fonnte nur meljr Sftatron eorhanben fepn. 3)ie 
Ärpfiatle waren fonad) fdjwefelfaureß SRatror., wie ber mit 
faljfaurem S3arpt in ber Sofung rntfianbene puftge weiße ^lieber» 
fdjlag unumfiößüd) geigte. 



§. 18. 

fftad)bem baß Kaffer nid)tß mehr aufnahm , würbe ber rötl)* 
lidje SRürffianb auf bem Spiatinfdjäldjen geglüht, unb noch ^eiß 
fammt bemfelben auf ber Kage außtatirt; baß treefene spuloet 
entfernt, unb fo lange ©ewicht jugelegt, biß baß ©leichgeroidft 
wieber hergefieUt war. Kan brauchte 1,000 ©ramm, baß Kaffer 
patte femtt 0,0075 ©rammen aufgelöfi. 

§. 13. 

B. 3)er in ©aljfäure u n auf 16 ß lief) e Sh* i(. 

35er im Kaffer untößlidje retptiepe 9?ücf fianb mit ©aljfäure, bie 
nidjtbie geringlle ©put eineß Slufbraufenß bewfrfte, fo lange gefoebt, 
biß fte nkßtß mehr aufnal;m, bann mit Kaffer gut außgeroafdjen, 
getroefnet unb geglüht» wog 0,785 ©rammen, ©t war weiß, etwaß 
wentgeß graulid), mit ©limmcrblättcßen untermengt; ein Speit war 
fe^r fein jcrtheilt, fühlte fiep aber bod) fepr rauh an / untl fnirfepte 
jwifd)en ben 3ähnen, ein anberer $h*'l w« gröber. Kar 
bemnadj tpeitö (ehr fein gertpeitte Siefelcrbe, theilß gröbere 
©anbf örnd)en, theilß ©limmerblättchen. 

3>ie ©aljfäure patte fonach aufgelöfi (1,000 — 0,785=) 0,815 
©rammen. 

§. 14. 

C. 3)ic in ©aljfäure auftöSticpen ©toffe. 

3)ie faljfaure Slußöfung würbe mft ©almfaf »erfept , mit 
Sich fali gefüllt/ unb leljtereß im Ucbetfdjuß jugefept ; bie alfali« 
fepe Slußöfung abßltrirt, wo baß gefällte ©ifenorpbhpbrat auf 
bem gilter jurücfblieb, bie wajferhetle flare glüffigfeit mit @al* 
tniaf «erfeht, worauf fleh gatte weiße glocfen abftpieten, bie fid) 
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in ©Suren fdjneß, leicht, unb gänjlich »leb« auflößen, fonad) 
alfo S^onsrbe traten. 

2üc abfiltrirtc gtüffigfeit, au« ber ©ifenoppb unb Sfjoncrbe 
entfernt traten, gab mit opalfauretn Äali oecfe^t nur eine feljt 
fdjrcadje Srübung unb jtrar erß nad) einiger 3eit, traö eine ge» 
ringe 2Renge SEalf anieigt. 

Um ju erfahren, ob nicht ettra ip^oöp^orfnure mit SEalf 
ober ©ifenoppb u. f. re. rerbuttben jugegen ftp, brachte man falj» 
fauren S3ar?t h>n}u, trufdj ten reeißen Ißieberfchtag au«, über» 
goß ihn mit reiner ©aljfäure, ftltrirte unb neutratifirte mit Siefs» 
ammoniaE rorßdjtig, aber eS jeigte ffd& nicht bie geringfle Srübung, 
tra« betreiß, baß auch hier feine spi>o«pf»otfäure »cr^anben iß. 

§. 15. 

#umu«fäure (Duell» unb Dueßfahfaure). 

Um ben Sorf nod) genauer fennen ju lernen, bemühte man 
ftd), auch ben ©ehalt ber £umu«fäure, Queßfaure unb ber Duell» 
fafjfäure, ohne ße jebcc^ roeiter ron einanber ju trennen, tra« Ijier 
nicpt ber 3ttecf rear, auSjumitfeln, troju fclgenbe S8crfud;e ncth* 
rcenbig traten. 

üflan fudjte ein mögtichß gleichartige« ©tücf lufttrocfnen Sorfe« 
au«, reeg baron 10 ©rammen ab, jertfeb ihn, unb brachte ba« 
jertiebene in eine ©lasßafche, übergoß ei juerß mit 66 ©rammen 
beßitlirten Baffer«, bann mit 10 ©rammen äletjammoniaf, rer» 
ßopfte bie glafdjr, fchüttelte äße« gut burcheinanber, unb ließ ba« 
©anje bei einer Semperatut ron + 9 bi« 10° SU., unter öfter« 
reieberljeltrm Umfrhütteln butch 3 Sage flehen. 31m 4 . goß 
man bie bunfetbraune glüffigfeit ab, reufd) ben SRücfßanb fo 
lange mit beßißirtem Baffer, bi« bie glüffigfeit nicht meßr alfa» 
lifch reagirte; ßltrirte aße« flar burd;, unb »eiferte mit ©alj» 
fäure. 

®en entflanbcnen bunfelbraunen 9Eieberfd)tag fammelte man 
auf ein bei ber ©ieblßhe be« Baffer« getrocfnetc« unb genau ge» 
reegene« giltcr, reufch forgfältigß au«, troefnete anfangs auf bem 
©tubenofen, unb bann triebet bei ber ©iebfßfse beä äDaffetä fo 
lange, bi« bei fortgefeljter (Schwung feine ®ereicht«abna(;me mehr 
hemerft reurbe, unb fanb jefst ba« gilter um 0,730 ©rammen 
fchreerer, reorau« folgt, baß ba« Slefsammcniaf au« ben 10 ©ram» 
men Sorf 0,730 ©rammen £umu«faure aufgelöß h flt » 
f<h«n gebilbet im Sorfe »orhanben rear. 
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$atte matt Sleffali ata älufbfungämittel angetrenbet, fo fätte 
leicht buccf bie etnroirfung fceffetben auf bie sorfanbenen, unser« 
änberten »egetabilifcfen Stofe £umuafäure gebtlbet reerben f6n* 
nett, roa« aber beim Simmoniaf nitft gefcfaf. Sluä eben tiefer 
llrfacf e , nämlicf um bie Silbung ter f>umu4fäure ju »ermeiben, 
lief matt bie (Simoirfung nur bet nlebrigeret Temperatur »or ficf 

8«f*n- 

liefern na* entfalten 100 ©erofcftätfeile lufttrocfenen Torfe« 
7,3 unt 100 Tfeile beö ganj au«getrocfneten Torfe« 8,167 
©en>icft«tfeile, tveldje tfeil« ftumuflfäure, tfeil« ÜueH* 
fäure unb Ouetlfaffäure finb. ©iefe Säuren ftnb übrigen« jebe«# 
mal unter ben »etbrennlid? en Tf eilen mit etnbegrif en , unb tragen 
au cf ba« ifrige jur öitbung bet Softe bei. 

§• 16 . 

T)ie ©rgebniffe ber jtoeiten Slnalpfe flnb: 

100 ©ercicftatfeile te« lufttrccfenen Torfe« geben bei ber 
trccfenen 3>e(lillation : 



Tfeerroaffer 


30,3 


Tfeer . 


15,3 


Softe 


31,425 


Unserbrennlicfe Tfeile . . . 


10,075 


duftige iprobufte 


12,9 



100,000 

5Bon ben unoerbrennticfen Tfeilen finb im 

SBafer tö«licf 0,075 

©aljfäure aufiö«licf .... a,iso 

©aljfäure unauflö«licf ... 7,85 

10,075 

Sie im SJaffer löalicfen 0,075 entfalten: 

©cfroefelfäure, 

Sali, 

Siatron, 

Salf, 

TOagnefia, 

folglicf fdjtoefelfaure« Sali, fdjicefelfaure« SRatrrn, fcfreefelfauren 
Salf, ©pp«, unb fcfroefelfaure TOagnefia, Sitterfalj. 

Sie in ©alj fäure auflcelicfcn 2,150 Tfeile ftnb: 
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©ifenoppb (größtenteils;). 

IKangancjrpb (ff^r menig). 

SJjcntrte (menig). 

100 ©eroiditstbeile SIfcfce befielen au« 

im SEBaffer lö«lidjen S^filfn . . . 0,7 »5 

in ©aijfäure auflcClicfecn Steilen . . £1,339 

„ „ unauflöslichen „ . . 77,916 

100,000 

®emerfen«roerfh bürfte es übrigen« fepn, bog in biefem Seif» 
feine ©put »on ©aljfäure gefunben mürbe, fo rcie, baß bet 
®erbrennung«rücffianb gar nicht alfalifch reagirte, unb mit ©alj» 
fäure übergoffen gat nicht brauß, affo gar feine fofilenfauten ©a(je 
enthält. 

@benfo beachtenSmcrth ifl bet Umflanb, baß gar feine 
p^otfäute gefunben mürbe. 

§. 17 . 

93erg(ei«$t man nun bie 3?efu£tate beiber Slnalpfen mit ein* 
onber, fo ergibt fidj), baß 100 (SeroichtStljeile lufttroefenen Xorfe« 
enthalten nad) 

bet erflen Slnalpfe: ber jmeiten Slnatpfe: 

SBafer ...... 10,685 10,685 

©rrbrennli<be Stoffe. . 65,058 79,300 

Unprrbtennlidje „ . . 84,383 10,075 

100,000 100,000 

®arauä ergibt fid) »on felbfl, baß ba« jur 8. Slnalpfe »ermen? 
bete ©tücf Sorf ton befferer Qualität mar, als erßere«, ma« je? 
boeb nicht rooljl anber« fepn fann, ta ber Sorf immer »erfebieben 
gemengt »orfommt, reie fdjon ba« äußere Slnfeften leimt. 

Seibe ©tücfe mürben abficbtlicb fo gemäht, um »on ber ge* 
rlngßen unb ber befien ©orte be« Xorfe« ben eigentlichen ©ehalt 
on »erbrennlichen Xheilen fennen ju lernen. SRimmt man »on 

beiben ba« Sföittel, fo bürfte biefe« fo jiemlicb als Surcbfchnitts* 
refultat für ben gefammten Xorf gelten, mobei jeboeb, rca« au«* 
brücfltcb ju bemerfen iß, noch immer größere ober geringere 3lb* 
meicfiungen Statt finben roerben. 

311« folche mittlere ®}ertl;e ergeben |id) au« Obigen für 100 
Xheite lufttroefenen Xorfe«: 

2 
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*SafT« 10,628 

QSerbrennticfee Stoffe 72.176 



Unoerbrenntiefie Stoffe ....... 17,199 

100,000 

§. 18.' 

S3ejügUd) bc4 «Berthe & biefefi Sorfe« als Brennmaterial lägt 
ft<f> mit ©ewigfieit nichts Beffimmteö angeben, weit erffenß ber 
Sotf felbff niefit überall gleicfiartig, »feimefit nuc ein ©emenge fff, 
fiafiec halb beffer, balb weniger gut fepn wirb, je naefibem er biefi* 
ter ober minber biefit oorfoinmt, ober burefi ffneten, Stampfen, 
^reffen u. f. w. mefir ober weniger biefit gemaefit wirb. 3m 9IH* 
gemeinen: je biefiter, um fo beffer, unb umgefefirt, je feeferer, um 
fo fefileefiter. Unb jtreiten«: weil ber SBertfi überbiel burd) »er« 
fcfiiebenc llmffänbe, atiS grögere ober geringere Srocfenfieft bes $ot* 
fe«; ffärferen ober geringeren Euftjug beim ©erbrennen unb bamit 
in ©erbinbung ffefienbe« fefinetlereO ober langfamereg ©erbrennen; 
Srocfenfieit ober geuefitigfeit ber £uft, u. f. w. bebingt wirb, unb 
weil bie »on Sumforb, ©Jarlu«, Sutt, Sertfiier, Scfiiib« 
ter, 9ieuffer, Sbatffen unb ©nbern angeffefften unb fiierfier 
bejügtiefien Serfucfie noefi fo TOancfieO ju wünfefien übrig taffen. 

Snbeffen iff au4 bem Obigen ber SBertfi biefeO Sotfe« annäfie« 
rungsweife fefion beffimmbar. 

<54 würbe aber, wenn man bie bortigen Kefultate auf 100 
©ewi<fit4tfieile beredjnet, gefunben, bag: 

100 ©ewiefitetfieile befi tufttreefenen Sorfe5 an Äofite tiefem 41,5. 
Beim ©inäfcfievn blieben 10,075 erbige Sfieile jurüc?, bafiet be» 
trägt ber eigentliche Äofilengefialt (41,5 — 10,075) 
zz 81,425 foldjer ©ewidjtötfieile. 

S>iefe4 fefir günffige 9Iefultat würbe freilicfi mit einem fefir 
guten Stücf Sorf erfialteit; wir muffen bafiet auefi bas 3iefultat 
lei minber guten Sorfe6 in ©rwägung unb in 3fecfinung bringen. 

2)a 79 »erbrennlicfie Sfieile 41,5 ftefite geben, fo würben 65 
fotefier »erbrennlicfier Sfieile 34,017 Sofile geben. 

SBurcfi ten ©erfuefi würbe aber gefunben, bag in ben 65,052 
»erbrennlicfien Sfieilen 24,323 unserbrenntiefie Stoffe jugegen wa« 
ren, welcfie »on ben 34,017 abgejogen werben müffen, wornaefi für 
bie eigentliche Sefile un« (34,017 — 84,324) zz 0,604 bteiben 
würben. 
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Seinen wir auch aus biefen jwei ©regen bi» mittlere , fo 

erhalten wir als folche . CM94 -f- 31 , 125 ) _ 20 , s ^j r0 j cnt 

2 

Sohle. 

es »ergeht gef) wohl »on felbg, bag ber SSertlj beS Dorfes 
um fo t>ö&« geigt, je mehr geh »on ber guten Dualität »orgnbet, 
unb um fo mehr fallt, je mehr »on bec fcf)te$ten 2lrt »orfommt. 

Sflact) Sargen gibt: 

bei fc^nellet bei langfamec 

93erfo$(ung : 

3ungeS Sic^ten^ofj 14,25 25,25 

altes „ 14,05 25,0 

iprojent Sohle, woraus für ben fraglichen Dorf ein jiemlfch gün* 
gigeS SRefultat |>er»orge^t , wenn man erwägt, bag beim Dorfe bie 
fehneHe Söerfoljlung in 2lnwenbung gebracht würbe. 

Die fchlechtere ©orte Dorf würbe 9,694 ober in runber gahf 
9,7 ^rocent Sohle geben, was »on bem Sohlengehalte beS jungen 
gidnenholjes bei fchneüer aßerfoljlung nur um 4,55 abweicht unb 
weniger beträgt. 

Der bege Dorf gab 31,425 ^Jrocent Sohle, was um 6,175 
mehr ig, als jungeö 5id)tenholj bei langfamec 23etfol)tung liefert, 
nämlich nur 25,25. 

©chlägt man »on betn TOittet beS SoljtengehalteS zz 20,5 
nod) 8,5 in CerSSorauSfehung ab, bag ber grögereShf't beS SorfeSbie 
mittlere Dualität nicht erreiche, fo bleiben noch immer 17 if'rocent 
Sohle übrig, was noch immer um 2 */ 4 ^5rocent mehr beträgt, 
als bie Sohle beS jungen gichtenholjeS bei fehneHer Serfohlung. 
freilich barf aber auch nicht auger Sicht gelaffen werben, bag 
bie erhaltene Dorffohle in fleinen unjufammenhängenben ©tücfchen 
beganb. 



hingchtlid) ber tedjnifdjen Slnwenbungen biefeS Dorfes ig es 
»in gängiger tlmganb, bag feine ^5h og Ph oc fc> urt * n bemfelbeu 
gefunben würbe. Denn wäre ge jugegen, fo würbe ge ben Dorf 
jur Bearbeitung beS @ifenS unbrauchbar machen, inbern ge jur 
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Wlbung »on fall brühigem @ifen, sp^oäp^ortifen , ©eranlafjung 
geben rciube. 

tlibrigenä »leb fid) biefer Sorf ju allen gercöfynlidjen 
Neuerungen gut eignen, aud) in iSräu^äufern unb Söranbroein» 
brennerelen gut anroenben taffen, unb felbft ju einigen «proceffen 
beS (Sifenaußbtingena brauchbar fe^n, jebod) für ben $p£ofen 
unb einige anbere Spreceffe roirb er fiefe tregen frfneö großen ©e« 
l;altei an unt>crbrrnnli$en Steilen faurn mit SSorttyeil beniifcen 
laffen. 
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